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(an) active substance (s) (PA). The invention also relates to novel pharmaceutical, cosmetic, dietary or phytosanitary compositions 

^= based on said polyamino acids. The aim of the invention is to provided a novel polyma: raw material which can be used for the 
vectorization of active substances and which can meet all required speciBcations in said area: biocompatibility, biodegradabilily, 

ability to become easily associated with many active substances or the ability to solubilize them, and the ability to release said active 

substances in vivo. This is achieved in the present invention which primarily relates to polyamino acids comprising aspartic units 

^= and/or glutamic units some of which bearing at least one graft, characterized in that at least one of said grafts is joined to an aspartic 
or glutamic unit by means of an amide bond and in that at least one of said grafts comprises at least one oligoamino acid which is 
Leu, and/or lieu, and/or Val, and/or Phe based. Said amide functions ensure better stability with respect to hydrolysis than for similar 
products of prior art. Advantageously, said polj'mers can be easily and economically transformed into active substance vectorization 
particles, said particles being able to form stable aqueous colloidal suspensions. 

(57) Abrege : La presente invention concerne des nouveaux materiaux a base de polyaminoacides biodegradables, utiles notamment 
pour la vectorisation de principe(s) actif(s) (PA). L'invention vise aussi de nouvelles compositions pharmaceutiques, cosmetiques, 
dictctiqucs ou phytosanitaircs a base de ccs polyaminoacides. Lc but dc l'invention est dc fournir unc nouvcllc maticrc premiere 
\^ polymere, susceptible d'etre utilisee pour la vectorisation de PA et permettant de satisfaire de maniere optimale a toutes les specifi- 
cations requises en I'espece: biocompatibilite, biodegradabilite, aptitude a s'associer facilement avec de nombreux principes actifs 
ou a les solubiliser, et a liberer ces principes actifs in vivo. Ce but est atteint par la presente invention qui conceme tout d'abord 
des polyaminoacides comprenant des unites aspartiques et/ou des unites glutamiques, dont certaines sont porteuses d'au moins un 
greffon, caracterise en ce qu'au moins un de ces greffons est relie a une unite aspartique ou glutamique, par Tintermediaire d'une 
liaison amide et en ce qu'au moins une partie de ces greffons comprend au moins un oligoaminoacide a base de Leu, et/ou lieu, 
et^ou Val, et/ou Phe. Ces fonctions amides assurent une meilleure stabilite a I'hydrolyse que les produits analogues de I'art anterieur. 
Avantageusement, ces polymeres sont aussi aptes a se transformer aisement et economiquement en particules de vectorisation de 
principes actifs, ces particules etant elles meme propres a former des suspensions colloi'dales aqueuses stables. 
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POLYAMINOACIDES FONCTIONNALISES PAR AU MOINS UN 
GROUPEMENT (OLIGO)AMINOACIDE ET LEURS APPLICATIONS 
NOTAMMENT THERAPEUTIQUES 

5 La presente invention conceme des nouveaux materiaiix a base de 

polyaminoacides biodegradables, utiles notamment pour la vectorisation de principe(s) 
actif(s) (PA). 

L'invention vise aussi de nouvelles compositions pharmaceutiques, cosmetiques, 
dietetiques ou phytosanitaires a base de ces polyaminoacides. Ces compositions peuvent 
10 etre du type de celles permettant la vectorisation de PA et se presentant de preference sous 
forme d'emulsions, de micelles, de particules, de gels, d'implaats ou de films, 

Les PA consideres sont, avantageusement, des composes biologiquement actifs et 
qui peuvent etre administres a un organisme animal ou humain par voie orale, parenterale, 
nasale, vaginale, oculaire, sous-cutanee, intraveineuse, intra-musculaire, intradermique, 
15 intraperitoneale, intracerebrale, buccale, etc. 

Les PA plus particulierement mais non limitativement concemes par I'invention 
sont des proteines, des glycoproteines, des peptides, des polysaccharides, des 
lipopolysaccharides, des oligo ou des polynucleotides, et des molecules organiques. Mais 
il pent aussi s'agir de produits cosmetiques ou de produits phytosanitaires, tels que des 
20 herbicides, des insecticides, des fongicides, etc. 

Dans le domaine de la vectorisation des principes actifs notamment 
medicamenteux, il existe un besoin, dans beaucoup de cas : 

• de les proteger contre la degradation (hydrolyse, precipitation sur site, 
25 digestion enzymatique etc..) jusqu'a ce qu'ils atteignent leur site d'action, 

• et/ou de controler leur vitesse de liberation afin de maintenir un niveau 
therapeutique sur une duree definie, 

• et/ou de les vehiculer (en les protegeant) au site d'action. 

30 A ces fins, plusieurs types de polymeres ont ete etudies et certains sont meme 

disponibles commercialement. On pent citer par exemple les polymeres du type 
polylactique, polylactique-glycolique, polyoxyethylene-oxypropylene, polyaminoacide ou 
encore polysaccharide. Ces polymeres constituent des matieres premieres permettant de 
fabriquer, par exemple, des implants massiques, des microparticules, des nanoparticules, 

35 des vesicules, des micelles ou des gels. Outre le fait que ces polymeres doivent etre 
adapt6s k la fabrication de tels systemes, ils doivent egalement Stre biocompatibles, non- 
toxiques, non-immunogenes, economiques et ils doivent pouvoir Stre facilement elimines 
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du corps et/ou biodegradables. Sur ce dernier aspect, il est de surcroit essentiel que la 
biodegradation dans rorganisme genera des produits non-toxiques. 

A titre d'illustration de Tart anterieur concemant des polymdres employes comme 
5 matieres premieres pour la realisation de systemes de vectorisation de PA, divers brevets 
ou demandes de brevet ou articles scientifiques sont evoques ci-apres. 

Le brevet US-B-4 652 441 decrit des microcapsules de polylactide encapsulant 
I'hormone LH-RH. Ces microcapsules sont produites en preparant une emulsion eau-dans- 
10 huile-dans-eau et comprennent ime couche interne aqueuse contenant rhormone, une 
substance (gelatine) fixant cette derniere, une couche liuileuse de polylactide, ainsi qu'une 
couche externe aqueuse (alcool polyvinylique). La liberation du PA pent se faire sur une 
periode de plus de deux semaines apres injection sous-cutanee. 

15 Le brevet US-B-6 153 193 decrit des compositions a base de micelles de 

poly(oxyethylene)-poly(oxypropylene) amphiphiles, pour la vectorisation d'anti-cancereux 
tel que Tadriamycine. 

Akiyoshi et al. (J. Controlled Release 1998, 54, 313-320) decrivent des puUulans 
20 qui sont rendus hydrophobes par greffage de cholesterol et qui forment des nanoparticules 
dans Teau. Ces nanoparticules aptes a se complexer de maniere reversible avec Tinsuline, 
forment des suspensions coUoidales stables. 

Le brevet US-B-4 351 337 decrit des copolyaminoacides amphiphiles, a base de 
25 leucine et de glutamate, utilisables sous forme d'implants ou de microparticules pour la 
liberation controlee de principes actifs. La liberation de ces demiers pent se faire sur une 
duree tres longue dependant de la vitesse de degradation du polymere, 

Le brevet US-B-4 888 398 decrit des polymeres a base de polyglutamate ou 
30 polyaspartate, et eventuellement polyleucine, avec des groupements pendants de type 
alkyloxycarbonylmethyle, places de fa9on aleatoire sur la chaine polyaminoacide. Ces 
polyaminoacides, grefKs par des groupements lateraux e.g. m6thoxycarbonylmethyle, sont 
utilisables sous forme d'implants biodegradables contenant un PA a Uberation prolongee, 

35 Le brevet US-B-5 904 936 decrit des nanoparticules obtenues a partir dun 

polymere bloc polyleucine-polyglutamate, aptes a former des suspensions coUo'idales 
stables et capables de s*associer spontanement avec des prot6ines biologiquement actives 
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sans les denaturer. Ces demieres peuvent ensuite etre liberees in vivo de maniere 
controlee, sur xine longue periode. 

Le brevet US-B-5 449 513 decrit des copolymeres bloc amphiphiles comprenant 
un bloc polyoxyethylene et un bloc polyaminoacide, par exemple poly(beta-benzyl-L- 
aspartate). Ces polymeres polyoxyethylene-polybenzylaspartate forment des micelles qui 
sont aptes k encapsiiler des molecules actives hydrophobes telles que radryamicine ou 
rindomethacine. 

La demande de brevet WO-A-99/61512 decrit des polylysines et des 
polyornithines fonctionnalisees par xm groupe hydrophobe (acide palmitique reUe a la 
poly lysine ou ornithine) et un groupe hydropMle (polyoxyethylene). Ces polymeres, par 
exemple la polylysine greffee avec des chames polyoxyethylene et palmitoyle forment en 
presence de cholesterol des vesicules capables d'encapsuler la doxorubicine ou TADN, Ces 
polymeres a base de polylysines sont cationiques en milieu physiologique. 

La demande de brevet WO-A'-02/28251 de la demanderesse conceme une 
suspension de particules biocompatibles de vectorisation (PV) de principes actifs (PA). 
Ces PV sont a base d'un copolymere dibloc polyaminoacide neutre hydrophile 
poly(AANI) / polyaminoacide neutre hydrophobe poly(AANO). Ces particules de 
polyAANI/polyAANO sont aptes a associer en suspension coUoidale a I'etat non dissous, 
au moins mi PA et a liberer celui-ci, notamment in vivo, de maniere prolongee et/ou 
retardee. Ces nouvelles PV forment spontanement et sans Taide de tensioactifs ou de 
solvants organiques, des suspensions aqueuses stables. Le copolymere dibloc 
polyaminoacide neutre hydrophile poly(AANI) / polyaminoacide neuU'e hydrophobe 
(polyAANO) pent etre par exemple : poly(Gln-N-hydroxyethyle) / poly(Leu)3, issu de 
I'aminolyse de poly(Glu-O-alkyle) / poly(Leu) pai' de Thydroxyethylamine. 

Ces copolymeres sont neutres en milieu physiologique. 

La demande de brevet WO-A-00/30618, de la demanderesse, decrit des polymeres 
blocs ou aleatoires poly(glutamate de sodiimi)-poly(glutamate de methyle, d^ethyle, 
d'hexa-d^cyle ou de dod6cyle), aptes a former des suspensions coUoidales stables et 
capables de s*associer spontanement avec des proteines biologiquement actives sans les 
denaturer. Ces demidres peuvent ensuite Stre liberees in vivo de maniere contr616e, sur 
une longue periode. Ces copolyaminoacides amphiphiles sont modifies par la presence 
d*une chalne laterale alkyle hydrophobe. Ces groupements alkyles sont greffes de fa9on 
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covalente sur le polymere via une fonction ester. Ces polymeres sont amoniques en milieu 
physiologique. 

lis restent perfectibles a au moins deux egards, selon I'application visee : 
^ la stabilite relative de la fonction ester dans un milieu aqueux, 
5 •=> et la mise en oeuvre comme precurseurs de greffons alkyles hydrophobes, de 

certains alcools non naturels tels que Thexanol. Ce dernier aspect est notamment 
problematique en terme de toxicite, si la concentration en polymere charge par 
ces alcools r6siduels devient importante. 

10 En ce qui conceme I'etat de Tart sur les polyaminoacides branches, decrits dans la 

litterature et qui sont fonctionnalises par des oligoaminoacides, on note les travaux 
suivants : 

Le brevet WO-A-87/03891 decrit des polyglutamates ou polyaspartates porteurs de 
groupements diacides de type malonique ou succinique, Ues a la chame polyaminoacide 

15 via une rotule d'espacement ("espaceur") de nature ohgopeptidique. La presence du 
groupement diacide permet de fixer des cations calcium ou de former des anhydrides 
cycliques susceptible de reagir avec un principe actif. Ces polymeres sont utilisables 
notamment sous forme d' implants pour la liberation lente in vivo d'un principe actif. Dans 
le meme esprit. Hoes et al. [J. Controlled Release 1 (1985) 301-315 & 2 (1985), 205-213 ] 

20 decrivent des polyglutamates dans lesquels xm compose actif anticancereux 
(Padryamicine) est greffe au polymere via xme rotule d'espacement "espaceur" glycine- 
glycine-leucine, facilement degradee in vivo, 

Dans xm autre contexte, des polyaminoacides branches a base de polylysine ont 6t6 
synthetises pour leiir evaluation en immunologic {Hudecz et al Polymeric Materials in 

25 Medication, Plenum Press, New York, 1985, pages 265-289) ou pour des etudes physiques 
{Mezo et al J. Controlled Release 2000, 63, 81-95). Ces polymeres ont im squelette en 
polylysine et chaque motif lysine est branche a im oligopeptide hydrophile. 

L'utilisation de ces polymeres pour associer et/ou vectoriser des principes actifs, 
non lies aux polymeres, n'est pas enseignee par ce document. 

30 

Ainsi, meme s'il existe de tres nombreuses solutions techniques dans Tart anterieur, 
developpees et proposees pour la vectorisation des principes actifs medicamenteux, la 
reponse a Tensemble des exigences est difficile a obtenir et demeure non satisfaisante. 
Plus specifiquement, la conception d'un polyaminoacide greffe par des 
35 (oligo)aminoacides, capable de former une suspension aqueuse coUoidale stable de 
particules de vectorisation propres a s*associer reversiblement a des principes actifs, n'est 
pas decrite k ce jour. 
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Dans ce contexte, run des objectifs essentiels de la presente invention est de 
foumir une nouvelle famille de polymeres anioniques a pH physiologique animal (par 
exemple de Tordre de 7,4), a base de polyglutamate et polyaspartate, qui representent un 
5 perfectionnement par rapport a ceux decrits dans la demande de brevet WO-A-00/30618, 
notamment en termes de stabilite et de non toxicite. 

Un autre objectif essentiel de la presente invention est que ces polymeres soient 
aptes a etre utilises pour la vectorisation de PA et permettent de satisfaire de maniere 
10 optimale a toutes les specifications du cahier des charges, a savoir notamment : 

o capacite : 

■ a former aisement et economiquement des suspensions 
coUoidales aqueuses stables, 

■ a s'associer facilement avec de nombreux principes actifs, 
15 ■ et a liberer ces principes actifs in vivo, 

o biocompatibilite, 
o biod6gradabilit6, 
o stabilite a Thydrolyse. 

Get objectif, parmi d'autres, est atteint par la presente invention qui conceme tout 
d'abord un polyaminoacide comprenant des unites aspartiques et/ou des unites 
glutamiques, dont certaines sont porteuses d'au moins un greffon, caracterise : 

• en ce qu*au moins un de ces greffons est relie a ime unite aspartique ou glutamique, 
par rintermediaire d'une liaison amide, 

• en ce qu'au moins une partie de ces greffons comprend un ou plusieurs 
(oligo)aminoacide(s), a I'exclusion des greffons porteurs d'au moins un diacide 
carboxylique cyclisable en anhydride, 

• et en ce que I'unite ou les unites "acides amines" comprises dans 
r(oligo)aminoacide sont choisies parmi celles ayant un groupement alkyle ou aryle 
en alpha, de preference parmi celles comprises dans le groupe comportant 
Talanine, la valine, la leucine, I'isoleucine et la phenylalanine. 

II est du merite de la demanderesse d'avoir eu Pidee de combiner, de fa9on tout k 
fait judicieuse et avantageuse, des polyaminoacides particuliers polyAsp et/ou polyGlu, 
35 biodegradables et anioniques avec des greffons comportant au moins un motif 
(oligo)aminoacide et relies au squelette polyAsp et/ou polyGlu par une Uaison amide. 



20 



25 



30 
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Ces nouveaux (co)polymeres se sont averes etre particulierement bien adaptes poiir 
la vectorisation des proteines, 

Conformement a une forme preferee de realisation de rinvention, chaque greffon 
5 est relie a une unite aspartique ou glutamique par Tintermediaire d'une liaison amide. 

Au sens de Tinvention le terme « polyaminoacide » couvre aussi bien les 
oligoaminoacides comprenant de 2 a 20 miites "acide amine" que les polyaminoacides 
comprenant plus de 20 unites "acide amine". 

10 

De preference, roligoaminoacide ou les (oligo)aminoacides de tout ou partie des 
greffons est (sont) constitue(s) (cliacxm) par des unites "acide amine" identiques entre 
elles. 

15 Suivant vine caracteristique preferee de I'invention, le nombre d'unites "acide 

amine" par greffon varie de 1 a 6 unites. 

II va de soi que conformement a I'invention, les xmit6s "acide amine" constitutives 
des greffons peuvent Stre identiques ou differentes entre elles, 

20 

Ces polymeres presentent des proprietes surprenantes d' association et/ou 
d' encapsulation avec un ou plusieurs principes actifs, en comparaison avec des produits 
analogues. De plus, ils sont facilement degrades, en presence d'enzymes, en 
catabolites/metabolites non toxiques (acides amines). 
25 Au sens de Tinvention et dans tout le present expose, les termes "association" ou 

"associer" employes pour qualifier les relations entre un ou plusieurs principes actifs et les 
polyaminoacides, signifient en particulier que le ou les principes actifs sont lies au(x) 
polyaminoacide(s) notamment par une liaison faible, par exemple par liaison ionique et/ou 
par contact hydrophobe, et/ou sont encapsules par le ou les polyaminoacides. 

30 

De preference, les polyaminoacides selon la presente invention sont des oligomeres 
ou des homopolym^res comprenant des imites recxirrentes acide glutamique ou aspartique 
ou des copolymeres comprenant xm melange de ces deux types d'unites "acide amine". Les 
imites considerees dans ces polymeres sont des acides amines ayant la configuration D ou 
35 L ou D/L et sont liees par leurs positions alpha ou gamma pour Pimite glutamate ou 
glutamique et alpha ou b8ta pour Timite aspartique ou aspartate. 
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Les unites "acide amine" preferees de la chaine polyaminoacide principale sont 
celles ayant la configxxration L et ime liaison de type alpha. 

De maniere plus preferee encore, les polyaminoacides selon I'invention r^pondent 
5 a la formule generale (I) suivante : 

NHR^ 

B 

(I) 

10 dans laquelle : 

■ represente un H, un alkyle lineaire en C2 a CIO ou ramifie en C3 k 
CIO, un benzyle, une unite "acide amine" terminale ; 

■ represente un H, un groupe acyle lineaire en C2 a CIO ou ramifie en 
C3 a CIO, ou un pyroglutamate ; 

15 ■ R^ est xm H ou une entite cationique, de preference selectionnee dans le 

groupe comprenant : 

- les cations metalliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium ; 

- les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
20 comprenant : 

• les cations a base diamine, 

• les cations a base d'oligoamine, 

• les cations k base de polyamine (la polyethyleneunine 6tant 
particulierement preferee), 

25 • les cations a base d'acide(s) amine(s) avantageusement choisis 

dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 
d*arginine, 

- ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 
sous-groupe comprenant la polylysine ou Toligolysine; 

30 ■ les n groupements B representent chacun independamment les uns des 

autres un radical monovalent de formule suivante : 
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R4 



(B) 

dans laquelle : 

- R"^ represente xin methyleCalanine), isopropyle (valine), isobutyle 
5 (leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phenylalanine), les acides 

amines mentioimes entre parentheses sont ceux qui correspondent a Tunite 
"acide amine" formee lorsque R"^ repr6sente I'alkyle considere ; 

- R^ represente un groupement choisi parmi OH, NH25 un groixpement 
alkoxy en CI ^ C5, un benzyloxy ; 

10 "A represente independamment un -CH2- (unite aspartique) ou -CH2-CH2- 

(unite glutamique) ; 

■ n/(n+m) est defini comme le taux de greffage molaire et varie de 0,5 a 
100%molaire; 

■ n + m varie de 3 a 1000, de preference entre 30 et 300 ; 
15 ■ 1 varie de 1 a 6. 



Avantageusement, la longueur de la chaine (P) des greffons determinee par la 
valeur de 1, d'une part, et le choix du motif alkyle R"^, d'autre part, permettent de regler la 
balance hydrophile/hydropliobe du polymere selon Tapplication visee. 

20 

Selon un premier mode de realisation de Tinvention, les polyaminoacides sont des 
homopolymeres d*alpha-L-glutamate ou d*alpha-L-glutamique. 

Selon un deuxieme mode de realisation de I'invention, les polyaminoacides sont 
25 des homopolymeres d*alpha-L-aspartate ou d'alpha-L-aspartique. 

Selon un troisieme mode de realisation de Tinvention, les polyaminoacides sont des 
copolymeres d'alpha-L-aspartate/alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-aspartique/alpha-L- 
glutamique. 

30 

Avantageusement, la distribution des unites aspartiques et/ou glutamiques de la 
chaine polyaminoacide principale est telle que les polymeres ainsi constitues sont soit 
aleatoires, soit de type bloc, soit de type multibloc. 
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Selon un autre mode de definition, les polyaminoacides selon Tinvention ont une 
masse molaire qui se situe entre 2 000 et 100 000 g/mole, et de preference entre 5 000 et 
40 000 g/mole. 

5 II est par ailleurs preferable que le taux de greffage molaire en motif 

(oligo)aniinoacide des polyaminoacides selon Tinvention, soit compris entre 2 et 70 %, et 
de preference entre 5 et 40 %. 

De maniere remarquable, les polyaminoacides de I'invention sont susceptibles 
10 d'etre utilises de plusieurs fa9ons selon le taux de greffage. Les methodes de mise en 
forme d'un polymere pour I'encapsulation d'un principe actif sous les diverses formes 
visees par I'invention sont connues de Thomme de Tart. Pour plus de details, on pent se 
referer, par exemple a ces quelques references particulierement pertinentes : 

''Microspheres, Microcapsules and Liposomes ; vol 1. Preparation and chemical 
15 applications'' Ed. R. Arshady, Citus Books 1999. ISBN : 0-9532187-1-6. 

''Sustained-Release Injectable Products'' Ed. J. Senior et M. Radomsky, 
Interpharm Press 2000. ISBN : 1-57491-101-5. 

"Colloidal Drug Delivery Systems" Ed. J. Kreuter, Marcel Dekker, Inc. 1994. 
ISBN : 0-8247-9214-9. 

20 "Handbook of Pharmaceutical Controlled Release Technology" Ed. D.L. Wise, 

Marcel Dekker, Inc. 2000. ISBN : 0-8247-0369-3. 

Les polyaminoacides sont en outre extremement interessants, du fait qu'a vin taux 
de greffage relativement faible de I'ordre de 3 a 30 % (variable selon l'(oligo)aminoacide 

25 choisi), ils se dispersent dans I'eau a pH 7,4 (par exemple avec un tampon phosphate) pour 
dormer des solutions ou des suspensions coUoidales ou des gels, en fonction de la 
concentration de polymeres et du taux de greffage. De plus, les polyaminoacides (sous 
forme de particules ou non), peuvent encapsuler ou s'associer aisement avec des principes 
actifs tels que des proteines, peptides ou petites molecules. La mise en forme preferee est 

30 celle decrite dans la demande de brevet WO-A-00/30618 de la demanderesse et qui 
consiste a disperser le polymere dans Teau et k incuber la solution en presence d'un PA. 
Cette solution coUoi'dale de particules de vectorisation constitutes des polyaminoacides 
selon rinvention, peut ensuite etre filtree sous 0,2 jiim puis directement injectee a un 
patient. 

35 

Cette forme particulaire selon la demande de brevet WO-A-00/30618 est 
notamment envisageable en Tespece, au-dela de 30 % de taux de greffage et selon 
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r(oligo)peptide choisi. Le polymere peut alors former des microparticules capables 
d'associer ou d'encapsuler des PA. Dans ce contexte, la mise en forme des microparticules 
peut se faire en co-solubilisant le PA et le polymere dans un solvant organique approprie 
puis le melange precipit6 dans Teau. Les particules sont ensuite recuperees par filtration et 
5 peuvent ensuite 6tre utilisees pour une administration par voie orale (sous forme de geMe, 
sous forme compactee et/ou enrobee ou bien encore sous forme dispersee dans une huile) 
ou par voie parenterale apres redispersion dans I'eau. 

A des taux superieurs a 50 % de greffage, la redispersion du polymere en phase 
10 aqueuse devient plus difficile du fait de la quantite plus faible des fonctions carboxylate 
ioiiisables et le polymere precipite. Dans ce cas, le polymere peut etre solubilise dans im 
solvant biocompatible tel que la N-methylpyrrolidone ou une huile appropriee telle que le 
Mygliol® puis injecte en intramusculaire ou sous-cutanee ou dans une tumeur. La 
diffusion du solvant ou de I'huile conduit a la precipitation du polymere sur le site 
15 d'injection et forme ainsi un depot. Ces depots assurent ensuite une liberation controlee 
par diffusion et/ou par erosion et/ou par degradation hydrolytique ou enzymatique du 
pol5anere. 

Independamment du fait que la forme microparticulaire du polyaminoacide selon 
20 I'invention est preferee, les polymeres de Tinvention, sous forme neutre ou ionisee, sont de 
fa9on plus generale, utilisables sexils ou dans une composition liquide, soUde ou gel et 
dans un milieu aqueux ou organique. 

II convient de comprendre que le polymere a base de polyaminoacides contient des 
25 fonctions carboxyliques qui sont soit neutres (forme COOH), soit ionisees (anion COO'), 
selon le pH et la composition. Pour cette raison, la solubilite dans une phase aqueuse est 
directement fonction du taux de COOH libre du polymere (non greffe par le motif 
hydrophobe) et du pH. En solution aqueuse, le contre-cation peut etre un cation metallique 
tel que le sodium, le calcium ou le magnesium, ou un cation organique tel que la 
30 triethanolamine, la tris(hydroxymethyl)-aminomethane ou une polyamine tel que la 
polyethyleneimine. 

Les polymeres de Tinvention sont par exemple obtenus par des methodes conaues 
de rhomme de Tart. Les polyaminoacides peuvent etre obtenus par greffage de 
35 r(oligo)aminoacide directement sur le polymere par ime reaction classique de couplage. 
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On prepare par exemple xm. polyaminoacide, homopolyglutamate, homopoly- 
aspartate ou un copolymere glutamate/aspartate, bloc, multibloc ou aleatoire salon des 
methodes classiques. 

5 Pour Tobtention de polyaminoacide de type alpha, la technique la plus courante est 

basee sur la polymerisation d'anhydrides de N-carboxy-aminoacides (NCA), decrites, par 
exemple, dans Tarticle "Biopolymers, 1976, 15, 1869 et dans Touvrage de H,R. Kricheldorf 
''alpha-Aminoacid-N-carboxy Anhydride and related Heterocycles'' Springer Verlag 
(1987). Les derives d'NCA sent de preference des derives NCA-O-Me, NCA-O-Et ou 

10 NCA-O-Bz (Me = Methyl, Et = Ethyle et Bz = Benzyle). Les polymeres sont ensuite 
hydrolyses dans des conditions appropriees pour obtenir le polymere sous sa forme acide. 
Ces methodes sont inspirees de la description donnee dans le brevet FR-A-2 801 226 de la 
demanderesse. Un certain nombre de polymeres utilisables selon I'invention, par exemple, 
de type poly(alpha-L-aspartique), poly(alpha-L-glutamique), poly(alpha-D-glutamique) et 

15 poly(gamma-L-glutamique) de masses variables sont disponibles commercialement. Le 
polyaspartique de type alpha-bSta est obtenu par condensation de Tacide aspartique (pour 
obtenir un polysuccinimide) suivie d'une hydrolyse basique (cf. Tomida et al. Polymer 
1997,38, 4733-36). 

20 Le couplage de r(oligo)amine avec une fonction acide du polymere est realise 

aisement par reaction du polyaminoacide en presence d*un carbodiimide comme agent de 
couplage et optionnellement, xm catalyseur tel que le 4-dimethylaminopyridine et dans un 
solvant approprie tel que la dimethylformamide (DMF), la N-methyl pyrrolidone (NMP) 
ou la dimethylsulfoxide (DMSO). Le carbodiimide est par exemple, le 

25 dicyclohexylcarbodiimide ou le diisopropylcarbodiimide. Le taux de greffage est controle 
chimiquement par la stoechiometrie des constituants et reactifs ou le temps de reaction. 
Les (oligo)aminoacides peuvent etres obtenus par synthese sequentielle selon des 
methodes classiques (voir par exemple Touvrage "Principles of Peptide Synthesis" par 
Bodanszky, Springer-Verlag 1984) ou sont disponibles commercialement. 

30 

Selon un autre de ses aspects, Tinvention vise une composition pharmaceutique, 
cosm6tique, di6t6tique ou phytosanitaire comprenant au moins un polyaminoacide tel que 
defini ci-dessus et eventuellement au moins un principe actif, qui pent Stre therapeutique, 
cosmetique, di6tetique ou phytosanitaire. 

35 

Selon encore un autre de ses aspects, I'invention vise xme composition notamment, 
pharmaceutique, cosmetique, dietetique ou phytosanitaire comprenant au moins un 
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polyaminoacide comprenant des unites aspartiques et/ou des unites glutamiques dont 
certaines sont porteuses d*au moins un greffon : 

• au moins un de ces greffons etant relie a une xmite aspartique ou glutamique, par 
rintermediaire d'une liaison amide, 

• au moins une partie de ces greffons comprend un ou plusieurs 
(oligo)aminoacide(s), 

• et les greffons porteurs d*au moins un acide diacide carboxylique cyclisable en 
anhydride etant exclus, 

caracterisee en ce qu'elle comprend au moins \m principe actif associe au(x) 
polyaminoacide(s) par une ou plusieurs liaisons autre(s) qu'une (ou que des) liaison(s) 
chimique(s) covalente(s). 

De preference, le principe actif est une proteine, une glycoproteine, une proteine 
liee a une ou plusieurs chaines polyalkyleneglycol (de preference PolyEtliyleneGlycol 
(PEG) : "proteine-PEGylee"), un polysaccharide, un liposaccharide, un oligonucleotide, 
un polynucleotide ou im peptide. 

Plus pr6f6rentiellement encore, le principe actif est une petite mol6cule organique 
hydrophobe, hydrophile ou amphiphile. 

Cette composition peut etre sous forme de nanoparticules, de microparticules, 
d'emulsions, de gels, de micelles, d'implants, de poudres ou de films. 

Suivant Tune de ses formes particulierement preferees, la composition, chargee ou 
non en principe actif(s), est une suspension coUoidale stable de nanoparticules et/ou de 
microparticules et/ou de micelles de polyaminoacides, dans ime phase aqueuse. 

La composition selon Tinvention, des lors qu'elle est phamiaceutique, peut etre 
administree par voie orale, parenterale, nasale, vaginale, oculaire, sous-cutanee, intravei- 
neuse, intramusculaire, intradermique, intraperitoneale, intracerebrale ou buccale. 

II est egalement envisageable que la composition soit sous forme de solution dans 
un solvant biocompatible, susceptible d'6tre injectee en sous-cutane, intramusculaire ou 
dans une tumeur. 

Selon une autre variante, la composition selon Tinvention est formxilee de telle 
sorte qu'elle soit apte h former un dep6t sur le site d'injection. 
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L'invention vise aussi des compositions qui comprennent des polyaminoacides 
selon rinvention et des PA et qui sont susceptibles d'etre utilisees pour la preparation : 

• de medicaments, en particulier pour administration orale, nasale, vaginale, 
5 ocvilaire, sous-cutanee, intraveineuse, intramusculaire, intradermique, 

intraperitoneale ou intrac6rebrale, les principes actifs de ces medicaments 
pouvant etre, notamment, des proteines, des glycoproteines, des proteines 
li6es a une ou plusieurs chaines polyalkyleneglycol {par example 
PolyEthyleneGlycol (PEG), on parle alors de proteines "PEGylees"}, des 
10 peptides, des polysaccharides, des liposaccharides, des oligonucleotides, 

des polynucleotides et des petites molecules organiques hydrophobes, 
hydrophiles ou amphiphiles ; 

• et/ou des nutriments, 

• et/ou de produits cosmetiques ou phytosanitaires. 

15 

Cette preparation est caracterisee en ce qu'elle consiste essentiellement a mettre en 
oeuvre au moins Tun des polyaminoacides selon I'invention, tels quails sont definis ci- 
dessus, et/ou les compositions egalement decrites supra. 

20 Les techniques d'association d*un ou de plusieurs PA aux polyaminoacides greffes 

selon rinvention, sont decrites notanmaent dans la demande de brevet WO-A-00/30618. 
Biles consistent a incorporer au moins un principe actif dans le milieu liquide contenant 
des particules PV, de maniere a obtenir une suspension coUoidale de PV chargees en ou 
associees avec xm ou plusieurs principe(s) actif(s) PA. Cette incorporation, qui conduit a 

25 un piegeage de PA par les PV, pent etre realisee de la maniere suivante : 

• mise en solution aqueuse de PA, puis ajout des PV, soit sous forme de 
suspension coUoidale, soit sous forme de PV isolees (lyophilisat ou 
precipitat) ; 

• ou ajout de PA, soit en solution, soit a I'etat pur ou preformule, a une 
30 suspension coUoidale de particules PV, eventuellement preparee 

extemporanement par la dispersion de PV seches dans im solvant approprie, 
tel que Teau. 

L'invention conceme 6galement une methode de traitement therapeutique 
35 consistant essentiellement a administrer la composition telle que decrite dans le present 
expose, par voie orale, parenterale, nasale, vaginale, ocxilaire, sous-cutanee, intraveineuse, 
intramusculaire, intradermique, intraperitoneale, intrac6r6brale ou buccale. 
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L'invention concerne en outre una methode de traitement therapeutique consistant 
essentiellement en ime composition telle que decrite supra sous forme de solution dans un 
solvant biocompatible puis de Tinjecter en sous-cutane, intramusculaire ou dans une 
5 tumeur, de preference de maniere a ce qu'elle forme un dep6t sur le site d*injection. 

Comme exemples de PA susceptibles d'etre associes avix polyaminoacides selon 
rinvention, qu'ils soient ou non sous forme de (nano ou micro)particules, on pent citer : 

o les proteines telles que Tinsuline, les interferons, les hormones de 
10 croissance, les interleukines, Terythropoietine ou les cytokines; 

o les peptides telles que la leuprolide ou la cyclosporine ; 

o les petites molecules telles que celles appartenant a la famille des 

anthracyclines, des taxoides ou des camptothecines ; 
o et leurs melanges. 

15 

L'invention sera mieux comprise et ses avantages et variantes de mise en oeuvre 
ressortiront bien des exemples qui suivent et qui decrivent la synthese des 
polyaminoacides greffes par un groupement (oligo)aminoacide, leur transformation en 
systeme de vectorisation de PA (suspension coUoidale aqueuse stable) et la demonstration 
20 de la capacite d'un tel systeme de s'associer a des PA (petites molecules organiques, 
proteines. . .) pour former des compositions pharmaceutiques. 

Exemple 1 : Preparation du polym^re PI 

25 Synthese d'un polyglutamate greffe avec un greffon trileucine amide. 
1/ Structure du greffon (Leu)3NH2 : - RNCAS 13231-11 A 




commercialise par SIGMA 

30 

21 Synthese du polymere : 

On solubiUse 4 g d*un alpha-L-polyglutamate (de masse equivalente a environ 
12 000 g/mole par rapport a un standard en polyoxyethylene et obtenue par polymerisation 
de monomeres constitues par des derives N-CarboxyAnhydride de glutamate de methyle : 
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NCAGluOMe. Cette polymerisation est suivie d'une hydrolyse conrnie decrits daiis la 
demande de brevet FR-A-2 801 226) dans 77 ml de DiMethylFormamide (DMF) en 
chauffant k 80^C pendant 2 heures. Une fois le polymere solubilise, on laisse revenir la 
temperature a 25 °C et on ajoute successivement 0,99 g du greffon (Leu)3NH2 
5 prealablement solubilise dans 2 ml de DMF, 0,068 g de 4-dimethylaminopyridine 
prealablement solubilise dans 1 ml de DMF et 0,43 g de diisopropylcarbodiimide 
prealablement solubilise dans 0,5 ml de DMF. Apres 8 heures a 25 °C sous agitation, le 
milieu reactionnel est verse dans 280 ml d'eau contenant 15 % de chlorure de sodium et 
d'acide chlorhydrique (pH 2). Le polymere precipite est ensuite recupere par filtration, 
10 lave par de I'acide chlorhydrique 0,1 N puis par du chloroforme. Le polymere est ensuite 
seche a Tetuve sous vide a 40 °C. On obtient un rendement de I'ordre de 80 %. Le taux de 
greffage estime par RMN du proton est d'environ 8 %. 

Exemple 2 : Preparation du polymere P2 a P5 

15 On prepare les polymeres P2 a P5 dans les memes conditions que celles utilisees pour le 
polymere PI en faisant varier le taux de greffage et la nature de r(oligo)aminoacide. 

Les greffons (Val)3 NH2 et (Phe)2 NH2 sont commercialisms sous forme HCl par la Societe 
BACHEM. lis sont utilises apres d6protonation par la triethylamine. 

20 

Le greffon (Leu) NH2 est commercialise par la Societe ALDRICH. 

Le tableau ci-dessous rassemble les caracteristiques des polymeres synthetises. 

Tableau 1 



Polymere 


Greffon* 


Taux de greffage 
(RMN) 


Mn** g/mole 
(equiv. PMMA) 


PI 


CLeu)3NH2 


8% 


19500 


P2 


(Leu)3NH2 


21 % 


17300 


P3 


(VaDsNHi 


22% 


18300 


P4 


(Phe)2NH2 


22% 


17300 


P5 


(Leu)NH2 


40% 


29300 



* Leu : L-leucine, Val : L-valine, Phe : L-phenylalanine. 
** Mn : masse molaire en nombre. 
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Dans tous les cas, les polymeres sont dispersables dans Peau a pH 7,4 a environ 20 mg/ml 
et sont limpides. Une analyse de ces polymeres par diffraction de la Inmiere montre qu'ils 
forment, selon le taixs de greffage et la concentration, des objets de 20 a 200 nm. 

5 Exemple 3 : Adsorption d'un colorant sur le polymere PI, P3 et P4 

Selon Tun des objets de Tinvention, les polymeres peuvent etre utilises dans Teau et 
associes ou encapsxxler un principe actif (sous forme de suspension coUoidale ou non). 
Pour cette application, il est demontre dans Texperience ci-apres que les polymeres PI, P3 
et P4 sont capables d'associer ou d'encapsuler un colorant modele. 

10 

L'etude est realisee de la fa5on suivante : on solubilise les polymeres dans une solution 
aqueuse a pH 7 (tampon phosphate) et on ajoute 5 mg du colorant denomme Orange OT 
(Rn CAS : 2646-17-5). On laisse les solutions dans un bain d'ultrasons pendant ime heure 
pour realiser Tassociation. Les solutions sont ensuite centrifugees pour eliminer le colorant 
15 non-associe et on mesure la densite optique (DO) au A.max du colorant (495 nm), apres 
dilution. L'essai avec le polyglutamate seul sert de reference. 



Tableau 2 



Polymere 


Concentration polymere 


DO induite relative 


PI 


15,6 mg/ml 


0,27 


P3 


8 mg/ml 


0,27 


P4 


8 mg/ml 


0,21 


Polyglutamate 


25 mg/ml 


0,02 



20 

Cette exp6rience montre que ces polymeres sont capables d'associer un colorant insoluble 
dans l'eau» 

25 Exemple 4 : Adsorption de Tinsuline 

On prepare une solution aqueuse contenant 10 mg de polymere P2 par millilitre a pH 7,4 
et 200 UI d'insuline (7,4 mg). On laisse incuber les solutions pendant deux heures a 
temperature ambiante et on separe Tinsuline libre de I'insuline associee par ultrafiltration 
(seuil a 100 KDa, 15 minutes sous 10 000 G a 18 °C). L'insuline libre recuperee dans le 
30 filtrat est ensiiite dosee par CLHP (Chromatographic Liquide Haute Performance) et Ton 
deduit la quantite d'insuline associee. La quantity d'insuline associee est de 110 UL En 
comparaison, la quantite d'insuline associee au polyglutamate de reference est nulle. 
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REVENDICATIONS . 

1. Polyaminoacide comprenant des unites aspartiques et/ou des unites glutamiques, 
dont certaines sont porteuses d'au moins un greffon, caracterise : 
5 • en ce qu'au moins un de ces greffons est relie a une unite aspartique ou glutamique, 
par rintermediaire d*une liaison amide, 
• en ce qu'au moins une partie de ces greffons comprend un ou plusieurs 
(oligo)aminoacide(s), k I'exclusion des greffons porteurs d'au moins un diacide 
carboxylique cyclisable en anhydride, 
10 • et en ce que I'xmite ou les unites "acides amines" comprises dans 
r(oligo)aminoacide sont choisies parmi celles ayant un groupement alkyle ou aryle 
en alpha, de preference parmi celles comprises dans le groupe comportant 
Talanine, la valine, la leucine, I'isoleucine et la phenylalanine. 

15 2. Polyaminoacide selon la revendication 1, caracterise en ce que I'oligoaminoacide 
ou les (oligo)aminoacides est (sont) constitue(s) (chacun) par des unites "acide amine" 
identiques entre-elles. 

3. Polyaminoacide selon la revendication 1 ou 2, caracterise par la formule generale 
20 (I) suivante : 




(I) 

dans laquelle : 

25 ■ represente un H, un alkyle lineaire en C2 ^ CIO ou ramifie en C3 a 

CIO, un benzyle, xmc unite "acide amine" terminale; 

■ represente un H, un groupe acyle lineaire en C2 a CIO ou ramifie en 
C3 a CIO, ou xm pyroglutamate 

■ R^ est un H ou une entite cationique, de preference selectionnee dans le 
30 groupe comprenant : 

- les cations metalliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium. 
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- les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : 

• les cations a base d'amine, 

• les cations a base d'oligoamine 

5 • les cations a base de polyamine (la polyethyleneimine etant 

particulierement preferee), 

• les cations a base d*acide(s) amine(s) avantageusement choisis 
dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 
d'arginine, 

10 - ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 

sous-groupe comprenant la polylysine ou I'oligol^^sine; 
■ les n groupements B representent cliacun independamment les uns des 
autres un radical monovalent de formule suivante : 

V 



15 



R4 

(B) 

dans laquelle : 

- R"^ represente un methyle(alanine), isopropyle (valine), isobutyle 
(leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phenylalanine) ; 
20 - represente xm groupement choisi parmi OH, NH2, vin groupement 

alkoxy en CI a C5, un benzyloxy ; 

■ A represente independamment un -CH2- (unite aspartique) ou -CH2-CH2- 
(unite glutamique) ; 

■ n/(n+m) est defini conrnie le taux de greffage molaire et varie de 0,5 a 
25 100% molaire ; 

■ n + m varie de 3 a 1000, de preference entre 30 et 300 ; 

■ 1 varie de 1 a 6. 



4. Polyaminoacide selon la revendication 1, caracterise en ce que tous les acides 
30 amines constituant r(oligo)aminoacide sont de types L. 

5. Polyaminoacide selon la revendication 1, caracterise en ce qu*il est constitue d'un 
homopolymere d'alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-glutamique. 
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6. Polyaminoacides selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il est constitue d'un 
homopoljmiere d'alpha-L-aspartate ou d*alpha-L-aspartique. 

7. Polyaminoacide selon la revendication 1, caract6ris6 en ce qu'il est constitue d'un 
5 copolymere d'alpha-L-aspartate/alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-aspartique/alpha-L- 

glutamique. 

8. Polyaminoacide selon la revendication 1, caracterise en ce que la distribution des 
unites aspartiques et/ou glutainiques porteuses de greffons est telle que les polymeres ainsi 

10 constitues sont soit aleatoires, soit de type bloc, soit de type multibloc. 

9. Polyaminoacide selon la revendication 1 , caracterises en ce que sa masse molaire 
se situe entre 2 000 et 100 000 g/mole, et de preference entre 5 000 et 40 000 g/mole. 

15 10. Polyaminoacide selon la revendication 1, caracterise en ce que le taux de greffage 
molaire se situe entre 2 et 70 %, et de preference entre 5 et 40 %. 

11. Composition pharmaceutique, cosmetique, di^tdtique ou phytosanitaire 
comprenant au moins un polyaminoacide selon la revendication 1 . 

20 

12- Composition selon la revendication 11, caracteris^e en ce qu'elle comprend au 
moins un principe actif. 

13. Composition, notamment selon la revendication 11, pharmaceutique, cosmetique, 
25 dietetique ou phytosanitaire comprenant au moins un polyaminoacide comprenant des 
unites aspartiques et/ou des unites glutamiques dont certaines sont porteuses d'au moins un 
greffon : 

• au moins un de ces greffons etant relie a une vinite aspartique ou glutamique, par 
rintermediaire d'une liaison amide, 

30 • au moins une partie de ces greffons comprend un ou plusieurs 
(oligo)aminoacide(s), 

• et les greffons porteurs d'au moins im acide diacide carboxylique cyclisable en 
anhydride etant exclus, 

caracterisee en ce qu'elle comprend au moins un principe actif associe au(x) 
35 polyaminoacide(s) par une ou plusieurs liaisons autre(s) qu'une (ou que des) liaison(s) 
chimique(s) covalente(s). 
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14. Composition selon la revendication 12 ou 13, caracterisee en ce que le principe 
actif est xme proteine, une glycoproteine, une proteine liee a une ou plusieurs chaines 
polyalkyleneglycol {de preference PolyEthyleneGlycol (PEG) : "proteine-PEGylee"}, im 
polysaccharide, un liposaccharide, un oligonucleotide, un polynucleotide ou un peptide. 

5 

15. Composition selon la revendication 12 ou 13, caracterisee en ce que le principe 
actif est une petite mol6cule organique hydrophobe, hydrophile ou amphiphile, 

16. Composition selon la revendication 11, 12 ou 13, caracterisee en ce qu'elle pent 
10 etre administree par voie orale, parenterale, nasale, vaginale, oculaire, sous-cutanee, 

intraveineuse, intramusculaire, intradermique, intra peritoneale, intracerebrale ou buccale. 

17. Composition selon la revendication 11, 12 ou 13, caracterisee en ce qu'elle est sous 
forme d'un gel, d'une emulsion, de micelles, de nanoparticules, de microparticules, d'une 

1 5 poudre ou d'un film. 

18. Composition selon la revendication 11, 12 ou 13, caracterisee en ce qu'elle est une 
suspension colloYdale de nanoparticules et/ou de microparticules et/ou de micelles de 
polyaminoacides, dans une phase aqueuse. 

20 

19. Composition selon la revendication 11, 12 ou 13, caracterisee en ce qu'elle est sous 
forme de solution dans un solvant biocompatible et en ce qu'elle pent 6tre injectee par voie 
en sous-cutanee, intramusculaire ou dans xme tumeur. 

25 20. Composition selon la revendication 1 1, 12 ou 13, caracterisee en ce qu'elle est apte 
a former un depot siJir le site d'injection. 

21. Precede de preparation: 

• de medicaments, en particulier pour administration orale, nasale, vaginale, 

30 oculaire, sous-cutanee, intraveineuse, intramusculaire, intradermique, 

intraperitoneale ou intracerebrale, les principes actifs de ces medicaments 
pouvant Stre, notamment, des proteines, des glycoprot^ines, des proteines 
liees a une ou plusieurs chaines polyalkyleneglycol {par exemple 
PolyEthyleneGlycol (PEG), on parle alors de proteines "PEGylees"}, des 

35 peptides, des polysaccharides, des liposaccharides, des oligonucleotides, 

des polynucleotides et des petites molecules organiques hydrophobes, 
hydrophiles ou ampMphiles ; 
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• et/ou des nutriments ; 

• et/ou de produits cosmetiques ou phytosanitaires ; 

caxact6ris6 en ce qu'il consiste essentiellement a mettre en oeuvre au moins un 
polyaminoacide selon la revendication 1 et/ou la composition selon la revendication 11, 12 
5 ou 13. 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


lnt€ onai Application No 

PCf/FR 03/03458 


A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 C08G69/10 C08669/48 A61K47/48 A61K9/50 




According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPG 






B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 


Electronic data base consulted during the International search (name of data base and. where practical, search terms used) 

WPI Data, EPO-Internal , PAJ, BIOSIS, COMPENDEX, CHEM ABS Data 


C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


Y 


HEESWIJK VAN W A R ET AL: "THE SYNTHESIS 

AND CHARACTERIZATION OF 

POLYPEPTIDE-ADRIAMYCIN CONJUGATES AND ITS 

COMPLEXES WITH ADRIAMYCIN. PART I" 

JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, ELSEVIER 

SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, 

vol. 1, 1985, pages 301-315, XP002059418 

ISSN: 0168-3659 

cited in the application 

page 302, column 1, paragraph 2 

table 2 

figure 3 
page 309, column 1, paragraph 1 
page 312, column 1, paragraph 1 




1-21 






•/-- 






j ){ 1 Further documents are listed In the continuation of box C. 


Patent family members are listed in annex. 


" Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the interrtalional 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority cialm(s) or 
which is cited to establish the publication date of anoXher 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 


'T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

'X' document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

*Y' document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to Involve an inventive step when the 
document Is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person sidlled 
in the art. 

"&" document member of the same patent family 


Date of the actual completion of the international search 


Date of mailing of the international search report 


4 May 2004 


12/05/2004 




Name and mailing address of the iSA 

European Patent Office, P,B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rljswiik 
Te). (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 

Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Ohm, M 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Ini Dnaf Applicatfon No 

PCT/FR 03/03458 



©.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



EP 0 734 720 A (FLAMEL TECH SA) 
2 October 1996 (1996-10-02) 

claims 1,3,9,11,17 



1-21 



page 4, 
page 5, 
page 6, 
page 9, 
table 1 



line 19 
line 47 
line 
line 



32 
17 



line 48 

line 57 

line 34 

line 44 



WO 00/30618 A (BRYSON NATHAN ; FLAMEL TECH 
SA (FR); HUILLE SYLVAIN (FR); SOULA 6ER) 
2 June 2000 (2000-06-02) 
cited in the application 
claims 1,6,16,20 

WO 87/03891 A (BATTELLE MEMORIAL 
INSTITUTE) 2 July 1987 (1987-07-02) 
Cited in the application 
Claims 1,3,7,15 

GONSALVES K E ET AL: "Synthesis and 
Properties of Degradable Polyamides and 
Related Polymers" 

TRENDS IN POLYMER SCIENCE, ELSEVIER 
SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, 
vol. 4, no. 1, 1996, pages 25-31, 
XP004049307 
ISSN: 0966-4793 

page 26, column 1, paragraph 2 -column 2, 



1-21 



1-21 



1-21 



paragraph 1 
page 26, column 2, 



column 1, paragraph 1 



paragraph 4 -page 27, 



Foim PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inl >nal Application No 

PCT/FR 03/03458 



Patent document 




Publication 




Patsnt family 




Publication 


cited in searcii report 




dale 




member(8) 




date 


EP 0734720 


A 


02-10-1996 


FR 


2732218 


Al 


04-10-1996 






AT 


194490 


T 


15-07-2000 






AU 


706746 


B2 


24-06-1999 






AU 


5337796 


A 


16-10-1996 






BR 


9607863 


A 


30-06-1998 






CA 


2215254 


Al 


03-10-1996 






CN 


1183040 


A 


27-05-1998 






DE 


69609222 


Dl 


17-08-2000 






DE 


69609222 


T2 


22-03-2001 






DK 


734720 


T3 


06-11-2000 






EP 


0734720 


Al 


02-10-1996 






ES 


2151138 


T3 


16-12-2000 






WO 


9629991 


Al 


03-10-1996 






GR 


3034613 


T3 


31-01-2001 










A 1 


/I J— 1/1— ^UUU 






JP 


11503118 


T 


23-03-1999 






NZ 


305392 


A 


26-08-1998 






PT 


734720 


T 


29-12-2000 






US 


5904936 


A 


18-05-1999 






ZA 


9602446 


A 


07-08-1996 


WU UUjUOIo 


A 


02-06-2000 


CD 

rK 


2786098 Al 


^O— Uo— ^OUU 






AU 


1278000 A 


13-06-2000 






EP 


1131056 


Al 


12-09-2001 






WO 


0030618 


Al 


02-06-2000 






JP 


2002530323 


T 


17-09-2002 






US 


6630171 


Bl 


07-10-2003 


WO 8703891 


A 


02-07-1987 


CH 


667874 A5 


15-11-1988 






WO 


8703891 


Al 


02-07-1987 






EP 


0250492 


Al 


07-01-1988 






JP 


63502037 T 


11-08-1988 






US 


4892733 A 


09-01-1990 



Form PCT/lSA/210 (patent family annex) (January 2004) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



le Internationale No 

PCT/FR 03/03458 



A. CLASSEMENT DE L-OBJET DE LA DEtUIANDE , 

CIB 7 CO8G69/1O C08G69/48 A61K47/48 A61K9/50 



Selonia classification internationale des brevets (GIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consultee (syst^me de classification sulvi des symboles de classement) 

CIB 7 C08G A61K 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure oD ces documents relevent des domaines sur lesquels a port6 la reciierche 



Base de donn^es ^lectronique consultee au coure de la recherche Internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilisds) 

WPI Data, EPO-Internal , PAJ, BIOSIS, COMPENDEX, CHEM ABS Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMWIE PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cites, avec, ie cas echeant, i'indication des passages pertinents 



no. des revendicationsvisees 



HEESWIOK VAN W A R ET AL: "THE SYNTHESIS 
AND CHARACTERIZATION OF 
POLYPEPTIDE-ADRIAMYCIN CONJUGATES AND ITS 
COMPLEXES WITH ADRIAMYCIN. PART I" 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, ELSEVIER 
SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, 
vol. 1, 1985, pages 301-315, XP002059418 
ISSN: 0168-3659 
cite dans la demande 
page 302, colonne 1, alinea 2 

tableau 2 

figure 3 
page 309, colonne 1, alinea 1 
page 312, colonne 1, alinea 1 

-/-- 



1-21 



[ Voir (a suite du cadre C pour la fin de la nste des documents 



El 



Les documents de families de brevets sent indiqu^s en annexe 



*> Categories spSciales de documents citds: 

'A' document definlssant I'etat general de la technique, non 

consider^ comme particuliferemenf pertinent 
'E' document ant^riaur, mais publie ^ la date de dep6t international 

ou apr^s cette date 

■L" document pouvant jeter un doute surune revendicatlon de 
priority ou cit4 pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison sp^ciale (teUe qu'indiqu^e) 

'0' document se r^fSrant k une divulgation orale, a un usage, k 
une exposition ou tous autres moyens 

■P" document public avant )a date de dep6t international, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiqu6e 



"T" document u)l6rieur publie aprfes )a date de dep6t international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a retat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre Ie principe 
ou la theorie constituant la base de Pinvention 

'X' document particunerement pertinent; rtnven tion revendiquee ne peut 
§tre consld6r6e comme nouvelle ou comme impliquant une activity 
inventive par rapport au document consider^ isoi6ment 

•Y' document particuliferement pertinent; I'inven tion revendiquee 
ne peut etre consid6r6e comme impliquant une activite inventive 
lorsque Ie document est associ^ a un ou plusieurs autres 
documents de m&me nature, cette oombinaison 6tant 6vidente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la m§me famille de brevets 



Date k laquelle la recherche Internationale a ete effectivement achevee 



4 mai 2004 



Date d'expeditlon du present rapport de recherche Internationale 



12/05/2004 



Nom et adresse postale de I'adminlstration charg6e de la recherche internationale 
Office Europ6en des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HVRiJswljk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70)340-3016 



Fonctionnaire autortsd 



Ohm, M 



Formulairo PCT/lSA/210 (deuxleme fauilJe) (Janvier 2004) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



De| 3 Internationale No 

PCT/FR 03/03458 



C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cit^, avec, ie cas ^ii^ant, rindication des passages pertinents 



no. des revendfcatlons vte6es 



EP 0 734 720 A (FLAMEL TECH SA) 
2 octobre 1996 (1996-10-02) 

revendi cations 1,3,9,11,17 
page 4, ligne 19 - ligne 48 
page 5, ligne 47 - ligne 57 
page 6, ligne 32 - ligne 34 
page 9, ligne 17 - ligne 44 

tableau 1 

WO 00/30618 A (BRYSON NATHAN ; FLAMEL TECH 
SA (FR); HUILLE SYLVAIN (FR); SOULA GER) 
2 juin 2000 (2000-06-02) 
cite dans la demande 
revendi cations 1,6,16,20 

WO 87/03891 A (BATTELLE MEMORIAL 
INSTITUTE) 2 juillet 1987 (1987-07-02) 
cite dans la demande 
revendi cations 1,3,7,15 

GONSALVES K E ET AL: "Synthesis and 
Properties of Degradable Polyamides and 
Related Polymers" 

TRENDS IN POLYMER SCIENCE, ELSEVIER 
SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, 
vol. 4, no. 1, 1996, pages 25-31, 
XP004049307 
ISSN: 0966-4793 

page 26, colonne 1, alinea 2 -colonne 2, 
alinea 1 

page 26, colonne 2, 
colonne 1, alinea 1 



1-21 



1-21 



1-21 



1-21 



alinea 4 -page 27, 



Foimulalra PCT/ISA/210 (suite de la dauxieme feuille) (Janvier 3004) 



page 2 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



De 9 Internationale No 

PCT/FR 03/03458 



Document brevet cKi 
au rapport de recherche 



Date de 
publication 



Membre(s) de la 
famine de brevet(s) 



Datede 
publication 



EP 0734720 



02-10-1996 



FR 2732218 Al 

AT 194490 T 

AU 706746 B2 

AU 5337796 A 

BR 9607863 A 

CA 2215254 Al 

CN 1183040 A 

DE 69609222 Dl 

DE 69609222 T2 

DK 734720 T3 

EP 0734720 Al 

ES 2151138 T3 

WO 9629991 Al 

GR 3034613 T3 

IN 185295 Al 

JP 11503118 T 

NZ 305392 A 

PT 734720 T 

US 5904936 A 

ZA 9602446 A 



04-10- 

15- 07- 
24-06- 

16- 10- 

30- 06- 
03-10- 
27-05- 

17- 08- 

22- 03- 

06- 11- 

02- 10- 
16-12- 

03- 10- 

31- 01- 

23- 12- 
23-03- 
26-08- 
29-12- 

18- 05- 

07- 08- 



■1996 
■2000 
1999 
1996 
■1998 
■1996 
■1998 
2000 
2001 
■2000 
■1996 
2000 
1996 
2001 
2000 
1999 
1998 
2000 
1999 
1996 



WO 0030618 



02-06-2000 



FR 2786098 Al 

AU 1278000 A 

EP 1131056 Al 

WO 0030618 Al 

JP 2002530323 T 

US 6630171 81 



26-05-2000 
13-06-2000 
12-09-2001 
02-06-2000 
17-09-2002 
07-10-2003 



WO 8703891 



02-07-1987 



CH 667874 A5 

WO 8703891 Al 

EP 0250492 Al 

OP 63502037 T 

US 4892733 A 



15-11-1988 
02-07-1987 
07-01-1988 
11-08-1988 
09-01-1990 



Foimulaire PCTrtSA/210 (annexe families de brevets) (Janvier 2004) 



